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* ■ 

Anordning och system vid dentalt ersattningsarrangemang. 

* • 

Foreliggande uppfinning avser bl.a. en anordning vid dentalt ersattningsarrangemang, 
5 som darvid kan utgoras av hel eller del av tandbro, tandpreparation, etc. som ar tilldel- 

■ * 

ningsbart en mot ersattningsarrangemangets omgivning i patientens mun (tandben, tand- 
kott, tander) motsvarande f&rgsattning. Ers3ttningsarrangemanget uppvisar ett fSrstark- 

• » 

ningselement som innefattar i en eller flera kolfiberstrumpor anoninade kolfibertradar 
som Sr sammanhfillningsbara medelst hardntngsbart medel fBr att bilda en homogen del 
10 av forstarkningselementet 

Uppfinningen avser aven ett system for framtagning av ett dylikt ersattningsarrangemang. 

r 

Det ar forut kSnt att utnyttja forstarkningselement som innefattar kolfibermaterial och det 
15 kan darvid hanvisas till svenska patentet SE 457 691 och svenska patentansokningarna 
0004883-5, 0203497-3 och 0203897-4. 

* • 

I anslutning till framstallning av aktuellt ersattningsarrangemang ar det angeiaget att 
kunna uppna fargsattningar som ansluter sig till patientens kvarvarande tander, kakben, 
20 tandkdtt, etc. Utnyttjandet av koifiber som forstarkningselement ger goda resultat fran 
hillfasthetssynpunkt. Samtidigt foreiigger det problem med kolfiberns svarta farg som 
har stor genomlysningsf5rmaga och ar svar att tacka med opaque fSrg i form av rosa eller 
vit tackande farg. 

* • ■ 

25 Det fdreligger darfBr ett utpraglat dnskemal om att forstarkningselementet skall kunna 
utforas i fiber med annan farg. Problemet ar darvid att det pa marknaden inte finns till- 
gangligt nagon ahernativ fiber med motsvarande hallfasthet och andra fysikaliska egen- 
skaper som kolfibern. 

* 

50 F8religgande uppfinning avser att losa denna problematik och forslar ett fSrstarknings- 
element som innefattar en karna eller inre del som fortfarande utgSras av koifiber samt ett 



utanpaliggande fiberarrangemang som har en storre anvandbarhet dk det gSller fargsatt- 

■ 

ntng i sammanhanget 3n kolfibern. 

Det som huvudsakligen kan anses vara kSnnetecknande for en anordning enligt uppfm- 
ningen Sr att kolftberdeien atminstone vid sitt eller sina mot omgivningen riktat parti eller 
partier uppbar eller Sr forsedd med ytterligare fibermaterial med fSrg som battre ansluter 
sig till namnda fdrgsSttning Sn kolfibern* 

Det ytterligare fibetmaterialet kan ha tubform och innesluta hela eller namnda 
parti/paitier av kolfibern. UtSver att t3cka kolfiberns svarta fSrg kan det ytterligare fiber- 
materiatet om sa onskas 8ven 6ka den homogena kolftberdelens styvhet och/eller hall- 
fasthet Det ytterligare fibermateriatet kan besta av aluminiumoxid eller av para-aramid. 
Det ytterligare fibennaterialets skikt respektive vSggtjockJek skall i en fbredragen 
utf&ringsform vara 2-5% av fbrstSrkningselementets tjocklek respektive diameter. Ytter- 
ligare utf5ringsformer av den nya anordningen framgSr av efterfSljande underkrav till 
anordningen. 

• » ■ 

Det som huvudsakligen kan anses vara kannetecknande for ett system enligt uppfinningen 
3r att en identifieringsutrustning Sr anordnad att identifiera aktuell behandlingssituation 
pa patienten och dversanda information till en datorutrustning anordnad att i beroende av 
informationen mSjliggora genom interaktiv samverkan med en anvSndare framtagning pa 
skSrm av ersSttningsarrangemanget och ett i detta ingaende forstarkningseiement med 
karna eller innerdel i kolfiber och karnan respektive innerdelen helt eller deb/is tackande 
fiber av material, tex. aluminiumoxid eller para-aramid, som uppvisar en mot den inled- 
ningsvis omnSmnda fargsattningen battre svarande fSrg an kolfibern och att en med st6rre 
hantverkarinslag baserad utrustning och/eller en i hdgre grad helautomatiserad utrustning, 
t.ex. av typen PROCERA®, a* anordnad respektive anordnade att medverka vid f&rstark- 
ningselementets framtagning baserat p§ erfarenhetsniSssiga grander av karnan och den 
denna tackande fibern, varvid uppgifter om diametrar, tjocklekar, kvaliteter, farg, relatio- 
ner mellan diametrama eller tjocklekarna, etc. lagges till grand for framtagningen. 



Genom det i ovanstaende forslagna erh&IIes vad som skulle kunna betraktas som en 
hybrid. Kolfibern anvands som forstarkning f8r tillverkning av tandbroar pk implantat 
eller preparerade tander. Kolfiberns svarta fSrg Sr inte si iStt att Sndra, vilket rent alfmant 
ar en stor nackdel vid framstSllningen av tandbroar. Pibern m&ste darfor malas med tack- 
ferg (rosa eller vit) beroende pS om man maskerar f5r tandkott eller tander. Onskemal har 
dSrfcJr framforts fiJr anvandning av en vit fiber. Aluminiumoxidfibern fir vit till fargen 
och vinner darfSr en stSrre acceptans vid anvandningen, Genom det fSreslagna 
mSjltggSres att ett antal kolfiberstrumpor kan appliceras innanfSr en strumpa i 
alumimumoxid, medforande att man erhaller en hybrid som loser problemet med 
kolfiberns svarta farg. KSrnan av kolfibern kan sta f5r de goda fysikaliska egenskapema 

* « 

och aluminiumoxidfibern tacker kolfiberns svarta fSrg och 6kar styvheten i 
konstruktionen nar detta Sr dnskvSrt. En annan fiber som kan anvandas pa motsvarande 
satt ar para-aramidfibern som salufbres under afifSrsnamnet KEVLAR® eller 
TWARON®. Denna fiber Sr mera gul till fargen, vilket Sr att foredra framfor kolfiberns 
svarta farg. Namnda para-aramidfiber kan anvandas om man accepterar fuktabsorbttoner 
om upp till ca 3%. Onskas lagre fuktabsorbttoner, tex. 0,1%, kan aluminiumoxtdfiber 
anvandas. 

■ 

En f5r nSrvarande foreslagen utforingsform av en anordning och ett system enligt uppfin- 

* 

ningen skall beskrivas t nedanstaende under samtidig hSnvisning till bifogade ritningar 
dSr 

figur 1 framifr&n visar ett ers3ttningsarrangemang i form av en tandbro applicerad 
till en Sverkake och fBrsedd med fftrstarkningselement samt aktuell tandupp- 
sSttning i forhSllande till tander i en underkake, 

* 

figur 2 ovanifran visar fBrstarkningselemeritets strSckning i en&ttningsarrange- 
manget enligt figuren 1, 

■ 

figur 3 i tvSrsnitt visar ett f8rstarkningselement bestaende av en inre karna i kolfiber 
och en kaman omslutande tub i annat fibermaterial, 



figur 4 i langdsnitt visar forstarkningselementet enligt figuren 3, 

figur 5 i tvSrsnitt visar ett inre skikt i kolfibermaterial och en det inre skiktet delvis 
tackande del i annat fibermaterial, 

figur 6 framifran visar ett ersattningsarrangemang innefattande en tandpreparation 
med forstarkningselement, och 

» 

figur 7 i principschemaform visar olika funktionssteg i tillverkningen av ett ersatt- 
ningsarrangemang. ' . ■ 

1 figuren I anges en patient principiellt med 1. Patientens Sverkake 2 3r fiirsedd med ett 
ersattningsarrangemang i form av en tandbro 3. Ersgttningsarrangemanget kan utfBras pa 
i och fBr sig kSnt satt med inutiliggande forstarkningselement 4 och tanduppsSttning 5. 1 
figuren I Sr aven patientens underkake principiellt angiven med 6 och patienten har kvar 
sina tander 7 i underkaken, 

m 

■ 

I figuren 2 visas fBrstarkningselements 4 strfickning i Sverkaken 2. Likasa ar tSnderna 
symboliserade med 5. 

I figuren 3 anges att f&rstarkningselementet 4 iimefattar en kama 8 av kolfiber och en 
karnan inneslutande tub 9 i annat fibermaterial som kan utgoras av aluminiumoxid eller 
para-aramid. F6rst3rkningselementets diameter ar angiven med D och karnans diameter 
med Dl. Det ytterligare fiberskiktet 9 uppvisar en tjocklek t som vSsentligt understiger 
diametermattet Dl . Tjockleken t kan tex. utgora 1 -5% av dianietem D 1 . 

Kolfibern kan p§ i och for sig kant sStt utg5ras av ett fran borjan i kolfiberstrumpor 
inlagda kolfibertradar. Den ytterligare fibem 9 bildar dSrvid strumpa for kolfibertradama 
eller dessa omslutande kolfiberstrumpor. Den omgivande strumpan 9 har forsetts med 
hSrdningsmedel som medfbr att kolfibertrSdarna och kolfiberstrumporna erhSHer stor 



sammanh&llning i anslutning till polymerisation. Bildandet av en homogen kolfiberkarna 
kan ske i enlighet med de inledningsvis beskrivna hanvisningarna och ska)) darfor inte 
beroras narmare har. I stallet f6r en beskriven tub som avlSgsnas efter polymerisattonen 
utnyttjas saledes det ytterligare fibermaterialet som sSledes bibeh&lies pa det fardigfiam- 
stailda forstarkningselementet 

* * 

■ 

I figuren 5 visas ett utfbringsexempel dSr karnan 8* Sr endast delvis tackt av det ytter- 
ligare fibermaterialet 9'. Det §r i anslutning till denna utfSringsform mSjligt att vfinda den 
med fibermaterialet 9* tackta delen av forstarkningselementet mot utsidan av ersSttnings- 
arrangemanget 

* 

4 

* 

Figuren 6 avser att visa en tandpreparation som kan utnyttja ett f&retarkningselement 
enligt uppfinningen. Tandpreparationen innefattar i detta fall endast en tand och Sr sym- 
boliserad med 10. Patientens overkake Sr symbol iserad med T och fSrstaricningselemen- 
tet med 4% medan tanden ifraga Sr symboliserad med 5\ 

I figuren 7 3r patienten angiven med 11. Patienten skall erhalla en tandbro i Sverkaken 
och har kvar sina tander 12 i underkSken. En identifieringsutrustning 2r angiven med 13 
och med hj3lp av denna identifieringsutrustning kan behandlingssituationen pa patienten 
identifieras. Denna identifiering kan ske pS i och f»r sig kant satt med olika utrustningar, 
instrument och hjStpmedel. Information 14 avseende resultatet av identifleringen kan 
overfiJras till en datorutrustning 15 som 8r fifcsedd med en skSrm 15a och 
paverkningsorgan (t.ex. tangentbord) 1 5b. Pa i och for sig ktat satt ar datorutrustningen 
anordnad att i beroende av den mottagna informationen 14 mojliggSra en visuel! bild av 
behandlingssituationen och till denna pafbfa modifikationsinformation via paverknings- 
organen 15b. Pa sa sStt kan en visuell bild 16 av ersattningsarrangemanget/tandbron 
erhalias. ForstSrkningselementets inlSggning ar i figuren 7 symboliserad med 17. 1 
beroende av den visuella uppbyggnaden med datorn 15 kan information 18, 19 hMrom 
6verf6ras till en hantverksbaserad utrustning 20 (hos tandtekniker) och/eller hel- 
automatiserad framstillningsutrustning fbr dentala produkter, Lex. en framstallnings- 
utnistning av typen PROCERA®. I det fall informationen fran datorutrustningen 



mottages i utrustningen 20 kan forstarkningselementet 17% 17" framstallas och tandbron 
eller ersattningsarrangemanget 16 5 fardigstallas. Pa motsvarande satt kan namnda 
framstallning av ftJrstarkningselement och tandbron ske i den helautomatiserade 

utrustningen 21. Alternativt kan Sven samspel foreligga mellan enheterna 20 och 21 

* * * 

vilket symboiiserats med dubbelriktade pilar 22* Utrustningen 21 kan aven st& i 
dubbelriktad forbindelse med datorutrustningen, se 19, respektive identifierings- 
utrustningen, se pilarna 23. I anslutning till tillverkningen i utrustningen 20 och/eller 
utrustningen 21 kan erfarenhetsm9ssiga grunder ligga till grund for framstallningen av 

ersattningsarrangemanget. Harvid kan namnas att uppgifter om k&rnan och den denna 

« 

tSckande fibern kan erhSllas. Dylika uppgifter kan vara angivandet av diametrar, tjock- 
lekar, kvaliteter, larger, relationer mellan diametrar och tjocklekar for ifr&gavarande situ- 
ation. De p& det ytterligare fibermaterialet f&rekommande fdrgvalet kan vara vitt (vasent- 
ligen vitt) eller uppvisa guk inslag. Uppgifter om aktuell fiiktabsorbtion som skall fore- 
ligga i aktuellt behandlingsfall kan aven erhalias. I figuren 7 ar en anvandare av 

* ■ . 

datorutrustningen symboliserad med 24. 

Foreliggande uppfinning ar inte begransad till den i ovanstaende sasom utf&ringsexempel 
visade utfBringsformen utan kan underkastas modifikationer inom ramen for efterfSljande 

* * 

patentkrav och uppfinningstanketi. 

* * 

Datorutrustningen och identifieringsutrustmngen, vilka kan vara av kant slag, arbetar med 
konventionella datorprogram och filhantering. 



PATENTKRAV 

1. Anordning vid dental t ersattningsarrangemang, Lex. i form av hel elter del av 
tandbro, tandpreparation (3), etc, som fir tilldelningsbart en mot ersattningsarrange- 
mangets omgivning (i patientens mun) motsvarande fgrgsattning, varvid ersSttningsarran- 
gemanget uppvtsar ett forstSrkhingselement (4) som innefattar i en eller flera kol- 
fiberstrumpor anordnade kolfiberstralar som fir sammanhallningsbara medelst hardnings- 
bait medel for att bilda en homogen def av ffirstarkningselementet, kannetecknad 
darav, att kolfiberdelen fitminstone vid sitt eller sina mot omgivningen riktat parti eller 
partier uppbMr eller ar forsett respektive forsedda med ytterligare fibermaterial med farg 
som bfittre ansluter sig till nfimnda fargsSttning fin kolfibem (8). 

» 

2. Anordning enligt patentkravet 1, kannetecknad darav, att det ytterligare 
fibermaterialet, har tubform och innesluter hela eller namnda parti/partier av kolfibern. 

• * 

3. Anordning enligt patentkravet 1 eller 2, kannetecknad darav, att det ytter- 
ligare fibermaterialet (9) ar anordnat att utover att tficka kolfibems svarta f§rg aven oka 
den homogena kolfiberdelens styvhet och/eller hallfasthet. 

* 

4. Anordning enligt patentkravet 1, 2 eller 3, kannetecknad darav, att det 
ytterligare fibermaterialet innefattar eller bestfir av aluminiumoxidfiber. 

5. Anordning enligt patentkravet 4, kannetecknad darav, att det ytterligare 
fibermaterialet Sr vasentligen vitt. 

* 

6. Anordning enligt n&got av patentkraven 1 , 2eller 3, kannetecknad darav, att 
det ytterligare fibermaterialet innefattar eller bestfir av para-aramidfiber. 

7. Anordning enligt patentkravet 6, kannetecknad darav, att det ytterligare 
fibermaterialet ar vasentligen gult 



8. Anordning eniigt n&got av patentkravenl-5, kannetecknad darav, att det 
ytterligare fibermaterialet ar anordnat med fiiktabsorbtion som motsvarar eller endast 
n&got overstiger kolftberns ftiktabsorbtion. 

9. Anordning eniigt nSgot av patentkraven 1 -8, kannetecknad darav, att det 
ytterligare fibermaterialets skikt respektive vSggtjocklek &r 1-5% av forstarknings- 
elementets tjocklek respektive diameter. 

4 

10. Anordning eniigt nagot av patentkravenl-9, kannetecknad darav, att kol- 

fiberstrompor med kolfibertradar Sr placerade i en strumpa av det ytterligare fibermate- 
rialet. 

• * 

4 

1 1 . System f&r att astadkomma ett dentalt ersattningsarrangemang, tex. i form av en 
tandbro (3), tandpreparation (10), etc, som Sr tilldelningsbart en mot arrangemangets 

« 

omgivning motsvarande f5rgs3ttning, varvid arrangemanget uppvisar ett fbrstiirknings- 
dement (4) som innefattar i en eller flera kolfiberstrumpor anordnade kolfibertradar som 
ar sammanhallningsbara medelst hardningsbart medel for att bilda en homogen del av 
forstarkningselementet, kannetecknat darav, att en identifieringsutrustning (1 3) ar 
anordnad att identifiera aktuell behandlingssituation pa patienten och oversSnda informa- 
tion till en datorutrustning (15) anordnad att t beroende av informationen mdjligg5ra 
genom interaktiv samverkan med en anvSndare (24) framtagning pa skSrm av ersStt- 
ningsarrangemanget och ett i detta ingiende ISrstarkningselement med karna (8) eller 
innerdel i kolfiber och karnan respektive innerdelen helt eller delvis tackande fiber (9, 9') 
av material, tex. aluminiumoxtd eller para-aramid, som uppvisar en mot n&rmda farg- 
sittning battre svarande faxg an kblfibem, och att en med utprSglat hantverkarinslag 
baserad utrustning och/eller en i hdg grad helautomatisk utrustnmg (PROCERA®) ar 
anordnad respektive anordnade att medverka vid forstarkningselementets framtagning pa 
erfarenhetsmassiga grander av karnan och den denna tSckande fibem, t.ex. med hjalp av 
uppgifter om diametrar (D, Dl), tjocklekar (t), kvaliteter, farg, relationer, mellan 
kolflbern och den ytterligare fibern, etc. 



SAMMANDRAG 

♦ • 

Ett dentalt ersattningsarrangemang skall kunna utftras med en mot arrangemangets om- 
givning bSttre motsvarande fargsattning. Arrangemanget uppvisar ett forstarknings- 
element (4, 17) som innefattar i en eller flera kolfiberstrumpor anordnade kolfibertr&dar. 
Dessa ar sammanh&llningsbara medelst hardningsbart medel f8r att bilda en homogen del 
av forstarkningselementet. Atminstone det eller de partier av forstarkningselementet som 
ar riktat mot omgivningen uppbSr eller 3r forsett eller f&rsedda med ytteriigare fibenna- 
terial med f§rg som battre ansluter sig taring namnda fSrgsSttning an kolfibern. Uppfin- 
ningen avser aven ett system for framstallning av ett dylikt ersattningsarrangemang. 
UtSver den mera fordelaktiga f&rgsattningen pa forstarkningselementet kan detta bibe- 
hSIla sina fy si kali ska egenskaper med avseende pi h&llfastheten. 
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